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CERTIFlCAT D' ADDITION 
I. R«quMe ! 



. Soci§te Anonyme dite; L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, <1) 

represents par Waxweiler Jean, 21, all^e Scheffer, Luxembourg, 
" agissarit^ e^^ 

t»6po»e ... ce douze juillet mille neuf cent soixante-seize <3) 
k 15 . 00 hcures. au Mlnist&re de rEconomIe Natlonalc. 2i Luxembourg : 

1. la prfiscnte requete pour robtention d'un feXKXj^SfXXfHKKXKKKXOiKX 

. cert if icatd' addition au brevet no, 74708 du 6.4.1976H) 

^ concernant : "Nouyeaui^ terpolynieres et polyin§res sup§rieurs de N- 
""alfcyl acrylamide ou m^thacrylamide, leur procede de preparation 
-et leurs utilisations en cosmStique" , 

dficlarc^ en assumant la responsabllitS de cette declaration* que l'(es) Invcntcur(s) e.st (sent): 
..Claude MAHIEU, 90, . avenue de Villiers, Paris 17Sme, France 
„Christos.:PA]?.A S/Seine, France 



2. la d^Idgatlon de pouvolr, datcc dc 

3. la description en langue f rangaise 



/1 1 1-7 U. 

de Vinvcntlon eii deux exemplalres ; 

4. . ./ planches dc dessln. en deux exemplalres ; 

' 5. la quittance des taxes vcrs^es au Bureau de rEnregistremi*nt & Luxembourg, 

^e.- douze- juillefe mille neuf cent soixante-seize 

revendique pour la susdtte demandc de brevet la priority d'une (des) demaiide(s) dc 
(6) . „ v". deposee(s) en (7) 

le .... - <8> 

x ■ . ■•■ ■. ■ 

au nom dc „ , ... , .... «5)i 

elit doinicile pour lui (elle) et, si deslgne, pour son mandatalrc, Luxembourg; 

...Jean Waxv/eiler ,..21,.. all^e Scheffer,- Luxembourg- ^^^^ 
solliclte la dQlvraiico ''''^"(tg^^J^^^^^^^^^^^-lPi^^*^* reprfisent* dans Ics nnncxcs 
susnicntioniifcs, — avcc ajourncment dc cclte dSlivrancc Sl ^8 
Le jna.n^staire. 



mois. 



II. rrocft-s veibal 0« DrpOt 

La susdite dcmande de^MxM^iSxKlXW a^^^i^jiSi^au MInistdrc df rEconomIc Nntionalc. 
Service* d(J la ProprlOld Inrtustrlelle & Luxembourg, vn dale du ; 

12.7.1976 




a 15 . 0.0 heurcH 



I 



Pr. lo Mliitntre de TEconomli' N«lioiinl*\ 
i». d.. 



• . Ise Chef du Service .rfc\la4>roprldt6 Indushicllc. 



-7 ^ 



ll) Num. pr^nom. firme. adtes.<(e — (2) s'il y Xca '«.i;<;pr£senti pai I:." agissaiii en qualW dc niMiOalaire — (3} dale du ddpfil en imilct 
Icttrcs ■— (4) litre dc riavcntion — (5) noms cl ou7t><c4^i£^<i)^evct, certiflcal d'addilloo. moAle d-iitillttf — (7> pays — (8) dafe - 
(9) d£posant origiiiaire (10) adresse — (U) 6. 12 ou IS mots. 
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CERTIFICAT ADDITION 
I. Itcqu€t« 



Soci^t^ Anonyme dite: L*OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, (D 
repr§senti par Waxweiler Jean, 21, all^e Scheffer, Luxembourg, 
aglssant en quality de niandataire 



<»^i>o«« douze juillet mille neuf cent soixante-seize (3) 

& 15*00 . heures, au Minist^re de TEconomie Natioiinle. a Luxcmbouri; ; 

1. la prfisente requ^?te pour I'obtentlon d'un hfXfSX^iSaOOtiOKXXKXXXStX 

certificat d' addition au brevet no. 74708 du 6. 4.1976(4) 
concernant: "Nouveaux terpolymeres et polymSres superieurs de 
alkyl acrylamide ou methacrylamide, leur proc^d6 de preparation 
et leurs utilisations en cosm^tique", 

declare, en assumant la rcsponsabiiit^ de cette dtelaration, que r(es) Invcntcur(s) ani (sont): 
Claude MAHIEU, 90, avenue de Villiers, Paris 176me, Prance 
.Christos. PAPANTONIOU, 12, avenue Questroy-Epinay S/Seine, Prance 



2. la d61€gatIon de pouvoir, dat^e de 

3. la description en langue frangaise 



le 

de rinventlon en deux exemplalres ; 

4. / planches de dessin, en deux exemplalres ; 

'5. la quittance des taxes vers^es au Bureau de rEnregistrcmnnl k Luxembourg, 



le. 

(6) 

le . 



douze juillet mille neuf cent soixante-seize 

revcndique pour la susdite demande de brevet la priority d'une (des) demande (s) do 
y . , dfipos6e(s) en (7) ^ 



(8) 



au nom de . (fo 
filit domicile pour lui (elle) ct, si d6slgn6, pour son mandalalrc, ^ Luxembours 

..Jean Waxweiler ,.21, allee Scheffer, Luxembourg ^^^^ 
sollicKe la dfelivrance ^'u" j>g^^^^'^^^cf^|[&i^J^|f represent* dans ]c>s annexes 
susmentfonnOcSr avcc ajournement do cettc ddlivrancc i\ \^ mols. 

Le inandataire 

^ n. Proci^s vcrbal de IK^pOt 

La susdite demande deSnxoitx^Kxfeit^ a^S^iJpiliP au Minlsldro d*« I'Economio Nallonale, 
Service' de la Proprl6t4 Industrlelle k Luxembourg, t^n date dti : 

12.7.1976 



i 15.00 . . IieurcK 



^68007 




Pr. te Minislre cle rEconomir Ntiltonnlf, 
IjC Qipf du Service ^eliyproprleld Industrieile. 



(1) Nom, prinom, (Irme, adreSse — (2) a'il y a T»^'„i;Fpr<Jsenl6 j>ai agissant ea qualltd cle nuufflatairc - C3» date du d«p6t en muici 
tettres - {4) litre de rinventlon - (5) noms et ad» ^rW>« )^CTet, certificat d'addltlon. mettle dtxUlM - f7) payi ^ <8) dtlr - 
(9) d^poMOt originalre — (10) adresse — (U) 6, 12 ou 18 moIi. 
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Serie l36bi5 

"TcrpolymSres N-alkylacrylamide- 
Acrylamide-N-hydroxyalkyl 
acrylamide" 



MEMOIRS DESCRIPTIP 
DEPOSE A L'APPUI 
D^'UWE DEMANDE DE 
CERTIPICAT D» ADDITION 



se rattachant a la demand© luxembourgeoise 
dgposge le 6 Avril 1976 sous le numSro 74 708 

Au nom de la sociStg anonyme dite : L'OREAL 

Pour : "NOLiveaux terpolymSres et polymSres superieurs de N-alkyl 
acrylamide ou methacrylaitiide, leur proc^di de preparation 
et leurs utilisations en cosmetique" 

Invention : Claude t4AHIEU - Christos PAPANTONIOU 
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Le brevet auquel se rattache le prgsent certificat 
d»addition a pour objet, 5 titre de produit industrial nouveau, 
dee terpolymeres utilisables en particulier en cosmStique pour 
la realisation de laques et de lotions de mises en plis. 
5 Les terpolymeres selon le brevet principal permettent 

de confgrer aux laques et lotions de mises en plis d 'excellentes 
proprigtgs et nofcamraent une bonne tenue de la coiffure. 

Le present certificat d 'addition a pour objet un per* 
fectionnement ou une variante au brevet principal et notamment 
10 des terpolymeres resultant de la copolymSrisation : 

a) d'au raoins un monomer e de formula ; 

CHg = C - C - NH - C - (CH^)^ - CHj (I) 
0 

15 dans laquelle : 

, et reprSsentent soit un atome d'hydrog&ne, 
soit un radical mgthyle, et n est 0 ou un nombre entier de 1 S 
10 inclus, 

b) d'au moins un monomSre de formula : 

20 - CH = C - (^^2^^ " ^^^^^2 ^^^^ 

dans laquelle m est 0 ou 1. 



sx m 



^ R^ est soit un atome d'hydros§ne, soit le radical -COOH, 
et est un atome d'hydrogene ou un radical -CH^, 
25 ai m = 1 R^^ est un atome d'hydrogdne et Rg reprSsente le 
radical - COOH, 
et c) d'au moins un raonom§re pris dans le gp?oupe constituS 

par : 

(i) 1' anhydride maleique, 
30 (ii) les monomSres de formule : 

R» 

Rg - CH = C - (OK^)^ - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : R» repr§sente un atome d'hydrogSne ou un radical 
35 mSthyle, 

Z repr§sente un radical alkylene lineaire ou ra- 
mifiS de 1 5 6 atomes de carbone substitu6 ou non par une ou 
deux fonctions hydroxymSthyles, 

et p est 0 ou 1 

P " ;9 » est soit un atome d'hydrogSne, soit le radical -CORg 
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Rg etant -OH ou le radical - NH - , §tant 
un atome d'hydrogSne ou le radical - Z - OH, 
et R^ est un atome d'hydrogSne ou le radical - CHj , 
si P = 1 , Rg est un atome d*hydrogdne et est le radical 
5 - CORg , Rg ayant la xneme signification que ci-dessus, 
et (iii) les monomeres de formule : 

CHg = C - COO (CHg - CH^O)^- R^^ (IV) 

dans laquelle : 

10 R^Q reprgsente un atome d»hydrog§ne ou un radical 

mSthyle, 

R^^ est un radical mSthyle ou Sthyle et i est 3 ou ^1. 
Dans la formule III ci-dessus, le radical Z est de 
prgfgrence pris dans le groupe constituS par : 
15 - CHg- 

-(CHg)^- 

- CH (CgH^) - CHg - 



20 



- C (CH20H)2-CH2- 



- C (CHj)2 - CHg - CH (CH-j)" 
et - C (CHj) (CHgOH)- CHg- 



Selon une autre forme de realisation, les copolyraSres 
selon 1' invention sont des tgtra-, penta- ou polym§res supgrieurs 
qui resultent de la copolymerisation de plus d'un raonomere de 
25 formule (0 et/ou de plus d^un monomire de formule (II) et/ou de 
plus d'un monomSre du troisidme groupe c) ci-dessus. 

Selon une autre variante de 1* invention, les copolymSres 
r§sultent de la copolymSrisation d'un monomSre de formule (I), 
d'un monomdre de formule (II), d'un monomSre du groupe c) et 
30 d*au mo ins un autre monoraSre pris dans le groupe constituS par : 

(i) le styrdne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CH^ = C - CN (V) 

35 dans laquelle R^g 3^*eprSsente un atome d'hydrogdne ou un radical 
mithyle , 

(iv) CHg = C - C - 0 - R^^ (VI) 

Rl3 0 

dans laquelle : 

^0 R;^3 reprSsente un atome d«hydrog§ne ou un radical 

BSB/MAB/3158^1 



mgthyle, R^jj repr6sente un radical alkyle lin§aire ou raraifi§ 
ayant de 1 S 18 atomes de carborte» un radical -(CH2)2-N(CHj)2 



ou un radical -■ CH, 



CHgOH 



(v) R.„ - C - 0 - CH s CH, 



(VII) 



dans laquelle R^^ represente un radical alkyle lin§aire ou ra- 
mifiS ayant de 1 3 16 atomes de carbone^ 



(vi) CH - COOR' 
CH - COOR» 



(VIII) 



dans laquelle R' represente un radical alkyle ayant de 1 a 3 
atomes de carbone. 



et (vii) CHo = CH - 0 



(IX) 



dans laquelle R^g represente un radical alkyle saturS linfiaire 
OU ramifig ayant de 1 a 17 atomes de carbone. 

Les copolymSres selon 1» invention peuvent etre re- 
prgsentSs par la formule gSnSrale suivante 



w 



C 

I 

C = 0 J 



. f2 

NH - C - (CH3)„-CH, 

"3 



. ?5 
• CH - C - 
I 



<?«2>m 



C = 



^1* ^2* ^3* ^5* " "1 l®s 



dans laquelle : 

les radicaux R^ 
significations donn§es ci-dessus pour les formules I et II, 
W . correspond a 5 S 90 S« en poids, x correspond a 5 a 90 * en 
poids, y correspond a 5 5 50 JS en poids et k correspond a 0 
a 50 SS, 

Q repr§sente un motif d'un monomere pris dans le groupe cons- 
titug par : 1' anhydride malgiquo, les monora&res de formule (III) 
et les monomSres de formule (IV) ci-dessuB et M reprSsente au 
moins un motif d'un monomere pris dans le groupe constitug par 
le styrfene, la N-vinylpyrrolidone et les monomSres de formule 
V a IX ci-dessus. 

Parmi les monomires de formule j(I), on peut en parti- 
culler citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide 
la M-d€cyl acrylamide, la N-dodgcyl acrylamide, la 
N-/Tdim€thyl-l,l) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdimgthyl-l,l) 
butyl-l7 acrylamide, la N-/Tdimgthyl-lil) pentyl-l7acrylamide 
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ainsl que les mSthaerylamides eorrespondantes . 

Parmi les monomdres de formule (II), on peut en 
particulier citer I'acrylamide, la mSthacrylamide, I'acide 
malgaraique et I'acide itaconamique . 
5 Parmi les monoraSres de formule (III), on peut 

en particulier citer : la N-hydroxymgthyl acrylamide, la 
N-hydroxymgthyl mgthacrylamide, la N-/Thydroxy-2) €thyl7 
acrylamide, la N-/T". hydroxy-2) 6thyl7 mSthacrylamide, 
I'acide N-hydroxymgfchyl malgamique, la N-hydroxym6thyl 

10 maleamide, la N,N»-dihydroxymgthyl mal6amide, I'aoide 

N-hydroxymgthyl itaconamique, la N-hydroxym§thyl itaconamide, 
la N,N-dihydroxymethyl itaconamide, la N-/Thydroxyragthyl-l) 
propyl _7 acrylamide, la N-/Thydroxymgthyl-l) propyl- 1 
mgthacrylamide, la N-ZTmSthyl-l hydroxym6thyl-l) Sthyl-i7 

15 acrylamide, la N-^^Tmithyl-l hydroxymSthyl-l) gthyl-l7 mStha- 
crylamide, la N-/tris (hydroxymgthyl) -1,1,1 mgthyl7 acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxym§thyl) -1,1,1 methyl/ m§thacrylaraide, 
la N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 acrylamide, la 
N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 mgfchacrylamide , la 

20 N-/rhydroxy-2) Sthyl7 N-m6thyl acrylamide, la N-/Thydroxy-2) 
6thyi7 N-mSthyl mgthacrylamide , la N-ZHis (hydroxymSthyl)-l,l 
gthyl7 acrylamide et la IWbis (hydroxymSthyl)^l,l gthyl7 
mSthacrylamide . ~ 

Parmi les monomdres de formule (IV) on peut citer 

25 les acrylates et mSthacrylates d» 'u-mgthyl ou 6thyl polygthy- 
Idneglycol. 

Parmi les monomdres de formule (V) It (IX), on peut 
en particulier citer 1 'acrylonitrile, le mSthacrylonitrile, 
les acrylates et ragthacrylates de mgthyle, d'gthyle, de pro- 

30 pyle, d'isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, de 
dgcyle, de dodgcyle, d'octadgcyle, d'hydroxy-2 gthyle et du 
N,N-dimgthylamino-2 gthyle, I'acgtate de vinyle, le propio- 
nate de vinyle, le butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, 
le stgarate de vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo- 

35 heptanoate de vinyle, le ngo-octanoate de vinyle, le ngo- 
dgcanoate de vinyle, le tgtramgthyl-2,2,4,«l valgrate de 
vinyle, et l'isopropyl-2 dimgthyl-2,3 bufcyrate de vinyle, 
le malgate de dimgthyle, le malgate de digthyle, I'ifcaconate 
de dimgthyle, I'itaconate de digthyle, le mgthyl vinyl gther, 

10 I'gthyl vinyl gther, le butyl vinyl gther, l»isopropyl vinyl. 
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ether, I'octyl vinyl St her, le dodgcyl vinyl ether, et l^octa- 
dScyl vinyl gther. 

Les copolym§res selon 1» invention ont do prSfSrence 
un poids molgculaire compris entre 1.000 et 500.000 et plus 
particulierement un poids molgculaire compris entre 2,000 
et 200.000. 

Dang une forme particuliere de realisation, les copo- 
lymSres selon 1' invention sont reticulgs avec un agent de reti- 
culation dans une proportion comprise entre 0,01 et 2 iJ en 
poids par rapport au poids total des monomSres mis SL rgagir. 

Parzni les differents agents de reticulation pouvr.r**; 
etre utilises, on peut en particulier citer : le dimgthacry- 
late de diethyleneglycol, le diallyi Sther, le tetra allylo::y- 
gthane, le dimSthacrylate de I'ethyldne glycol at le diacryla^.o 
de l*ethyldne glycol. 

Selon une forme particuliere de rSalisation, lorscue 
le radical reprSsente une fonction acide carboxyliqae libr?=j. 
ou lorsque le radical Q repre£?onte un motif .! N'^nhol-icle 
leique, ces fonctions peuvent etre neutralicces avec au r.-^lnL- 
une base or^anique telle que la monoethanolarane, Ir* di$t'i?ino 
lamine, la trigthanolamine, les isopropanolair^ines telles que la 
tri-isopropanolamine, la morpholine ainsi que certains amino- 
alcools tels que l'amino-2 mgthyl-2 propanol ct i*anino-2 
methyl-2 propanediol-1,3. 

Les fonctions carboxyliques ou anhydrides peuvent 
etre neutralisees avec ces bases organiques dans une proportion 
comprise entre 10 et 150 %. 

La presente invention a ggalement pour objet un pro- 
cgdg de prgparation des copolym^res tels que dgcrits ci-dessus, 

Ces copolynieres peuv3nt etre prepares par copolymeri-- 
sation en solution daas un GOlvant organique tel que les alcooLt 
les esters, les cetones ou les .^ydrocarbures . 

Parmi ces solvants, qm peut en particulier citer : 
le methanol, I'isopropanol, I'gthanol, I'acgtate d'gthyle, 
I'gthyl methylcetone, le benzdn?, etc. 

La copolymgriGation prat egalemGnt avoir lieu en sus- 
pension ou en emulsion dans un solvant incrt-.e tel que I'eau. 

La copolymerisation p<?ut egalement avoir lieu en 

masse. 
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Cos copolymerisations peuvent §tre effectuges en 
presence d»un catalyseur de polymerisation ggngrateur de ra- 
dicaux libres, tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde 
de lauroyle, 1 *azo-bis-isobutyronitrile, I'eau oxyggnge, les 
5 divers couples d»oxydoreduction tels que (NH^)n SpOp , 
FeClg, etc. . 4 2 « 

La concentration en catalyseur varie entre 0,2 et 
10 % en poids par rapport aux monomSres mis k rSagir et en 
f one t ion du poids molSculaire des copolymSres que l»on sou- 
10 haite obtenir. 

La presente invention a en outre pour objet 1 'utili- 
sation des nouveaux copolymdres dgcrits ci-dessus dans des 
compositions cosmStiques, 

La prgsente invention a en particulier pour objet 
15 des compositions cosmgtiques se prgsentant sous forme de laques 
ou de lotions de mises en plis. 

Ces compositions cosmetiques sont essentiellement 
caractfgrisSes par le fait qu'elles contiennent au moins un 
copolymfere tel que dgfini ci-dessus en solution dans un vehi- 
20 cule cosmgtique approprig. 

Les compositions cosmgtiques selon 1^ invention peu- 
vent §tre, par exemple, des laques pour cheveux se prgsentant 
ou non sous forme d'agrosols, des lotions de mises en plis, des 
compositions traitantes pour la chevelure, des supports de 
25 teinture, des ahampooings ou encore des compositions dites 
"rinses" que I'on applique sur les cheveux aprSs lavage de la 
chevelure a I'aide d*un shampooing. 

A titre d'exemple, une laque agrosol pour cheveux 
peut etre rgalisge en conditionnant dans une bombe agrosol de 
30 0,2 a 8 ? en poids d'un copolymgre selon I'invention, de 6 a 
30 % et de prgfgrence de 8 S 25 ? en poids d'un alcool, le 
reste gtant essentiellement constitug par un gaz propulseur 
liqugfig sous pression tel que le dichlorodifluoromgthane, le 
trichlorofluoromgthane, le protoxyde d'azote ou du gaz carbo- 
35 nique ou des melanges de ceux-ci. 

En tant qu 'alcool, on utilise de prgfgrence 1' alcool 
Sthylique ou 1 'alcool isopropylique. 

Les lotions de mises en plis selon I'invention peu- 
vent etre par exemple rgalisges en introduisant dans une solu- 
tion hydroalcoolique ayant un titre de 20 a 66 it en alcool. 



ho 
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de 0,3 a 6 ^ en poids d'un copolymdre selon 1' invention, 

Les compositions cosmgtiques selon !• invent ion peu- 

vent ggalement contenir des adjuvants cosmStiques convention- 

nels tels que dos parfums, dcs colorants, des prSservateurs, 
5 des plastifiants, des produits cationiques, des produits non 

ioniques, des silicones pour amgliorer la brillance ou d'au- 

tres r§sines cosmetiques. 

Dans le but de mieux faire coraprendre l^invention, 

on va maintenant dgcrire ^ titre d 'illustration et sans aucun 
10 caractere limitatif divers exemples de preparation des copoly- 

mSres ainsi que diffgrents exemples de compositions H base de 

ceux-ci . 

EXEMPLES DE PREPARATION DE COPQLYMERES 

EXEMPLE 1 

15 Dans un ballon d^un litre, muni d'un r6frig§rant, d'un 

agitateur mecanique et d'un tube adducteur d 'azote, on introduit 

- ^00 g d'ethanol, 

- 65 g de N-tertiobutyl acrylamide, 

- 20 g d * acrylamide , 

20 - 15 g de N-hydroxym^thylacrylaaiide 

et - 1 g d'azo-bis-isobutyronitrile. 

Le melange rSactionnel est chauffS 3 80° C pendant 
8 heures I I'aide d'un appareil thermostats puis on laisse re- 
froidir juaqu'a temperature ambiante. 
25 La solution est alors vers^e, goutte 5 goutte, dans 

un recipient contenant de l'ac§tate d'gthyle. Le polymSre pr§- 
cipitS est ensuite filtre et sechS sous pression rSduite. 

Viscositg : 2,6l cPo (en solution Sl 5 % <3ians le 
DMP a 3^,6^0 
30 EXEMPLE 2 

Selon le meme mode opgratoire que dans I'exemple 1, 
cl-dessus, on copolymgrise : 

" ^7,5 g de N-tertiobutyl acrylamide 

- 20 g d' acrylamide 

35 - 20 g de N-hydroxym§thylacrylamide 

et - 12,5 g de methacrylate de m^tjiyle. 

Viscosite du copolymere obtenu : 2,78 cPo. 

10 
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prgpare selon 1 'invention une lotion de mise en 
plis en procgdant au melange des ingredients suivants : 

PolymSre prepar§ selon I'exemple 1 2 g 

^'arfum ; ^ o^ig 

Alcool ethylique , 45 g 

Eau q.s.p 100 g 

Cette lotion de mise en plis appliquge de fagon con- 
ventionnelle . permet de confgrer aux chovoux un aspect brillant 
et une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1' invention une laquo pour cheveux 
en proc§dant au melange des ingredients suivants 
15 Polymere prepare selon I'exemple 2 i\ g 

^^^^^"^ • 0,3g 

Alcool absolu q.s.p , iqq g 

On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe 
aSrosol avec ^17 g de trichlorof luoromethane et 28 g de dichloro- 
20 dif luoromethane. 

On obtient par pulv§risation de cette laque un bel as- 
pect brillant de la chevelure ainsi qu'un fort pouvoir laquant. 

Les cheveux sont doux au toucher et la laque s'glimine 
facilement par peignage ou brossage. 

25 



30 



35 



40 

BSB/MAB/31584 



9 



REVENDICATIONS 
1. CopolymSres caractgrisSs par le fait qu'ils result ent 
de la copolymerisation : 

(a) d'au moins un monomdre de forraule : 

CHp = C - C - NH - C - (CH^)^ - CH, (I) 
^ If t c n ^ 

R3 

dans laquelle : 

^1* ^2 ^3 ^^P^^sentent soit un atome d*hydrog§ne, soit un ra- 
10 dical methyle, 

et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 inclus; 

(b) d'au moins un monom§re de formule : 

Ri. - CH r C - (CH^)„ - CONH^ (II) 
^ } c in c 

15 dans laquelle : 
m est 0 ou 1 

si ni = 0 est soit un atome d'hydrogdne soit le radical-COOH 

et R^ est un atome d'hydrogSne ou un radical -CH^ 
si m= 1 R^ est un atome d^hydrogSne et R^ repr^sento le radi- 
20 cal - COOH 

et (c) d'au moins un monomSre pris dans le groupe consti- 
tu6 par : 

(i) 1' anhydride maleique, 

(ii) les monomeres de formule : 

25 Rt 

Rg - CH = C - (CH2)p - CON - Z - OH (III) 

^7 

dans laquelle : 

R* represent e un atome d'hydrog&ne ou un radical 

30 mgthyle, 

Z reprgsento un radical alkylSne linSaire ou ramifig 
de 1 a 6 atomes de carbone, substituS ou non par une ou deux 
fonctions hydroxymethyles , 

et p est 0 ou 1 

35 si p = 0 , Rg est soit un atome d'hydrogdne, soit le radical 

- CORg , Rg etant -OH ou le radical -NH-Rg, R^ §tant 
un atome d'hydrogdne ou le radical -Z-OH, 
et R^ est un atome d'hydrogSne ou le radical -CH^ 
S3, p = 1 , Rg est un atome d'hydrogene et R^ est le radical 

~ CORg , Rg ayant la meme signification que ci-dessus. 
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et (iii) les nionoin§res de formule : 

CHg = C - COO (CHg - CHgO^^-R^^ (IV) 

^10 

dans laquelle ; 

^10 ^^P^ssente un atome d'hydrogene ou un radical 

in§thyle , 

R^^ est un radical methyle ou gthylo et £ est 3 ou U. 

2. Copolym§res selon la revendication 1, caract§i»iaS9 

par le fait qu'ils rgsultent de la copolymerisation de 5 St 9055 
en poids d'au moins un monomSre de formule I, de 5 S 90 ? en 
poids d'au moins un raonomere do formule II et de 5 5 50 55 en 
poids d 'anhydride malSique ou d'au moins un monomere corres- 
pondant a ceux des formules III et IV • 

3. CopolymSres selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 et 2, caracteris§B par le fait qu*ils resultent ega- 
lement de la copolymerisation d'au moins un autre monomgre 
pris dans le groupe constitue par : 

(i) le styrene, 

(ii) la N-vinylpyrrolidono, 

(iii) CHj = C - CN (V) 

^12 

dans laquelle J^eprisente un atome d'hydrogdne ou ixn radical 
methyle, 

(iv) CHg = C - C ^ 0 - R^ij (VI) 

R,3 0 

dans laquelle R^^ reprgsente un atome d'hydrogSne ou un radical 
ragthyle, R^^^ represente un radical alkyle lineaire ou ramifig 
ayant de 1 a 18 atomes de carbone, un radical -(CH2)2-N(CH^)2 
ou un radical • CHg CH^OH 

(v) R^5 - C - 0 CH = CHg (VII) 

0 

dans laquelle R^^ reprSsente un radical alkyle lineaire ou ra- 
mifig ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 

(vi) CH - COOR' (VIII) 
tl 

CH - COOR* 

dans laquelle R' reprgsente un radical alkyle ayant de 1 3 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CH2 = CH - 0 - R^g (IX) 
dans laquelle R^g reprgscnte un radical alkyle saturS lingaire 
ou ramifie ayant de 1 5 17 atomes de carbone. 
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^. CopolymSres selon l*une quclconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caracterisgs par le fait que les monomdres 
de formule I sont pris dans le groupe constitug par la 
N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylaraide, la N-decyl 
5 acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la N-ZTdimethyl^-l,!) 
propyl-l7acrylamide, la N-ZTdimethy 1-1,1) butyl-lZacrylamide, 
la N-/Tdimgthyl-l,l) pentyl-l7acrylamide, et les methacryla- 
raides correspondantes. 

5» CopolymSres selon l*une quelconque des revendlca- 
10 tions precedentes, caracteriscs par le fait quo les monoragres 
de formule II sont pris dans le groupe const itue par 1* acryla- 
mide, la methacrylamide, I'acide raaleamique et I'acide itaco- 
namique . 

6. CopolymSres selon I'une quelconque des revendica- 
15 tions pr6cgdentes, caracterisSs par le fait que les monomSres 

de formule III sont pris dans le groupe const itue par 
la N-hydroxymethyl acrylamide, la N-hydroxymethyl methacryla- 
mide, la N-/Thydroxy-2) gthyl7acrylamide, la N-/^T*hydroxy-2) 
§thyl7mgthacrylaraide, I'acide N-hydroxym6thyl malgamique, 

20 la N-hydroxymgthyl mal^amide, la N,N*-dihydroxym§thyl mal^a- 
mide, I'acide N-hydroxymgthyl itaconamique , la N-hydroxym§thyl 
itaconamide, la N,N-dihydroxymethyl itaconamide, la 
N-ZThydroxymethyl-l) propyl7acrylamide, ia N-/Thydroxyra6thyl-l) 
propyl/methacrylamide , la N-ZTmethyl-l hydroxymgthyl-1) 

25 Sthyl-l7acrylamide, la N-ZTmSthyl-l hydroxymethyl-1) 6thyl-l7 
methacrylamide, la N-Ztris (hydroxymgthyl) -1,1,1 mgthyl7acryla- 
mide, la N-Ztris (hydroxymgthyl) -1,1,1 m§thyl7m§thacrylamide, 
la N-ZT'hydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7adrylamide , la N-ZThydroxy- 
3 dimethyl-1,1) butyl7methacrylamide , la N-ZT'hydroxy-a) §thyl7 

30 N-m§thyl acrylamide, la N-zrhydroxy-2) gthyl7 N-mgthyl metha- 
crylamide, la N-Z,bis (hydroxymgthyl)-!,! ethyl7acrylaraide et 
la N-Zbis (hydroxymgthyl)-l,l §thyl7m§thacrylamide, 

7. CopolymSres selon I'une quelconque des revendica- 
tions* pr6c6dentes, caracterises par le fait que les monomeres 

35_ de formule IV sont pris dans le groupe ccnstituS par les acry- 
lates et methacrylates d»w-methyl ou 6thyl polySthyleneglycol . 

8. Copolymeres selon I'une quelconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caracteriscs par le fait que les monomSres 
de formules V a IX sont pris dans le groupe constitug par : 

40 I'acrylonitrile, le m^thacrylonitrile, les acrylates et m§tha- 
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crylates de methyle, d'ethyle, de propyle, d 'isopropyle, de 
butyle, de tortiobutylc, d*hexyle, do dgcyle, de dodgcyle, 
(i'hydroxy-2 Sthyle ot de N,N-dimethylamino-2 gthyle, d»octa- 
dgcyle, I'acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le 
butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, le st§arate de 
vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo-heptanoate de vinyle, 
le ngo-octanoate de vinyle, le neo-dgcanoate de vinyle, le 
tgtramgthyl-2,2,4,i| valerate de vinyle et l»isopropyl-2 
dimgthyl-2,3 butyrate de vinyle, le malgate de dimgthyle, 
le maleate de diethyle, I'itaconatc de dimgthyle, I'itaco- 
nate de diethyle, le methyl vinyl ether, 1' ethyl vinyl gther, 
le butyl vinyl ether, l»isopropyl vinyl ether, I'octyl vinyl 
gther, le dodecyl vinyl ether et I'octadgcyl vinyl gther. 

9'. Copolyra§res selon I'une quolconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caracterisgs par le fait quails ont un poids 
moleculaire compris entre 1.000 et 500.000 et de prgfgrence 
compris entre 2.000 et 200.000. 

10. Copolymeres selon l»une quelconque des revendica- 
tions prgcedentes, caractSrises par le fait qu'ils repondent 
S la formule gengrale suivante : 



•CH. 



c 
I 



L 






= 0 . 


w 





CH 



?2 

NH-C-(CH-)„-CH, 
«3 



«5 
- c 

2 m 



C = 



30 



35 



i|0 



dans laquelle 
les radicaux 



et R^, n et in ont les significations 



x^, n^, ^ 

donnges ci-dessus pour les formules I et II, w correspond S 5 a 
90 % en poids, x correspond S 5 90 5f en poids, y correspond S 
5 a 50 ? en poids et k correspond S 0 a 70 !J en poids, 
Q reprgsente un motif d'un monomdre pris dans le groupe consti- 
tug par 1 'anhydride raaleique, les raonomSres de formule (III) et 
les monomdres de formule (IV) ci-dessus, et M reprgsente au moins 

motif d»un monomere pris dans le groupe const itue par le 
StyrSne, la N-vinylpyrrolidone et les monomferes de formule V a 
IX ci-dessus. 

11. CopolymSres selon I'une quelconque des revendications 
prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils sent rgticulgs 3 
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I'aide d'un agent de rSticulation dans une proportion comprise 
entre 0,01 et 2 ? en poids par rapport au poids total des 
monom&rcs . 

12. Copolymeres selon la revendication 11, caracteri- 
s§s par le fait que 1 'agent de reticulation est pris dans le 
groupe constitue par le dimSthacrylate de diethyl&ne glycol, 
le diallyl 6ther, le t6tra allyloxyethane, le dimethacrylate 
de I'gthylgne glycol et le diacrylate de I'gthylSne glycol. 

13. Proc§d6 de preparation des copolyinSres selon 
I'une quelconquG des revendications 1 a 12, caract^risS par 
le fait que les monomdres sent mis S r^agir en masse ou dans 
un solvant approprie en presence d'un catalyseur de polymeri- 
sation generateur de radicaux libres. 

1^. Proc§de selon la revendication 13, caractSrisg 
par le fait que la concentration en catalyseur varie de 0,2 
h 10 % cn poids par rapport aux monomeres mis a reagir. 

15 • Composition cosmetique caracterisee par le fait 
qu'clle cent lent dans un vehicule C03m6tique approprig au 
moins un copolymere selon l»une quelconque des revendications 
1 a 11 ou au moins un copolymdre obtenu selon I'une quelconque 
des revendications 13 et 1^*. 

16. Composition selon la revendication 15, caracteri- 
see par le fait qu'elle est conditionnee dans une bombe aero- 
sol et contient de 0,2 a 8 X en poids de copolymere, de 6 S 

30 % et de prgfgrence de 8 25 55 en poids d'un alcool, le 
reste Stant essentiellement constituS par un gaz propulseur 
liqugfie sous pression. 

17. Composition selon la revendication 15, caracteri- 
sge par le fait qu'elle est une solution hydroalcoolique con- 
tenant de 0,3 S 6 ? en poids de copolymere et constitue une 
lotion de mise en plis . 

18. Composition selon I'uno quelconque des revendica- 
tions 15 al 17, caracterisee par le fait qu'elle contient en 
outre des adjuvants cosmetiques tels que des parfums, des 
colorants, des preservateurs , des plastif iants , des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones ou 
d^autres resines cosmetiques. 
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I. Bcf|iiete 

Socigt^ Anonyme dite: L'OREAL,. 14, rue Royale, F-75008 Paris,U) 

"represents par Waxweiler Jean, 21,All§e . Scheffer, Luxembourg, 

agissarit en qu^^ niaridataire (2) 



dfiposc cc .douze juillet mil neuf cent soixante-seize - <3> 
A 15 . OOni^ures. au MlnisWre de TEconomle Nationalc, h Luxcmbourf? : 

"iTia prfeente rcquSte pour robtention d'un »HWK3a53KKHhrexMK«HWkX 

- • cer.tificat d'Mdition au. brevet. no. 74707 du 6.4.1976 concernant:^^) 

.?Nouveaux. copolyra^re.s de N-alkyl acrylamide ou mSthacrylamide, ' 

" leur proc6d§.de preparation . et leurs utilisations en 

' cosmStique". 

declare* en assumant la responsabilltd de cette declaration, que VCcs, lnventour(») est (sont): 

Mahieu Claude, . 90,.. Avenue de Villiers- -Paris 17gmer France 
Pajganton^^^^^ .l?..r. . Avenue. QuestroyrEplnay S/Seine, France . 



le... 

(6) 
le ... 
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2 la d616Eatiou de pouvolr, datSe de .. . . ^ . .. .»e ^ • . • 

I. ja aeiegaiiu y f rancaise ee I'lnventlon en deux exemplalres ; 

3. la description en langue 7. . 

4 / planches dc dcssln. cn deux exemplalres ; 

5. la 'quittance des taxes versees a« Bureau de rEnrcglstren^ent 4 Luxembourg, 
douze juillet mil neuf cent spixante-sexze. ... 

Jevcn^ ^ P^^'^"* f ""^ ^^"'^ demande(s) de 

7 aeposec(s) en (7) / 

- ■ ^ " . (8) 

<{)) 

atH ao«»cUo pour lui (elle) et. si des.ene. pour son mnndat«U-e. t Luxembourg 

Jean Waxwp.il.er. , . 2.1.,Allfee. Scheffer, Luxembourg ' , '\\^„„„^ 

~ , ' soincUel^g^lLvrance u^un^^^S^M Wpou^ et reprf^entc .lans Ics annexes 

Le.[.h^"^,?..^^^ff.^ - 

Y^^^^ \ II vrocftsvorbiil do U.'l»Ot 

Service de la Proprlfilfi Industrielle h LuscmbourB. «i dale du: 

12 • 7 • 76 



\ 15.00 b cures 



Pr. le Mlnlslre dc rEconomle NnHonalo, 
p. d*. - 

» ^ ,1.. cjnrvlrp rie la I^i'<r6rl6l6 IndustricUe, 
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